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0 In Form aims Schildes, Etiketts Oder dergleichen ausgebildeter Salbstklebestreifen. 

© Die Erfindung betrifft einen in Form ernes Schildes, eines 
Etiketts Oder dergleichen ausgebildeten Selbstklebestreifen 
(1), mit Schutzabdeckung (3) und einer durch Warmebehand- 
tung zur irreversiblen Haftung, insbesondere auf Textilien, 
bringbaren Selbstklebeschicht (2), und schlagt zur Erzielung 
einer hoch haftfehigen, wasch- und reinigungsmittelresisten- 
ten Ausbildung eines solchen Selbstklebestreifens vor, daS 
die Selbstklebeschicht (2) in gleichmaBiger Verteilung pul- 
verformige Thermoplaste (4) in einer Menge von 5-60%, 
bezogen auf den Feststoffgehalt, enthalt. Diese Ausgestal- 
tung fuhrt auch zu einer optimalen LagerfahigkBit. 
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In Form eines Schildes, Etiketts oder dergleichen ausgeblldeter 
Selbstklebestreifen 



Die Erfindung betrifft einen in Form eines Schildes, Etiketts oder 
5 dergleichen aus gebildeten Selbstklebestreifen cnit Schutzabdeckung 
und einer durch Warmebehandlung zur irreversiblen Haftung, Insbe- 
sondere auf Textilien, bringbarer Selbstklebeschicht. 

Bei den bekannten Selbstklebeartikeln dieser Art wird die durch War- 
10 mebehandlung erreichbare irreversible Haftung uber eine Vernetzung 
der Selbstklebemasse erzielt. Auf diese Weise laBt sich zwar eine 
einigermaBen waschfeste Verbindung, bspw. zwischen Textilauszeich- 
nungsetiketten und dem beklebten Textilgut erreichen. Die Klebever- 
bindung ist jedoch nicht dauerhaft und nicht stets genugend fest; sie 
15 ist auch nicht bestandig gegen die in chemischen Reinigungsanstalten 
Verwendung findenden Losungsmittel. Auch ist die Lagerfahigkeit 
selbst unter optimalen Bedingungen begrenzt, weil sich bei langerem 
Lagern eine Selbst-Vernetzung des Klebstoffes nicht vollig ausschlieBen 
laBt. 

20 

Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, einen gattungsgemaBe 
Selbstklebestreifen so auszugestalten, daB bei einfacher preisgunstiger 
Herstellung und optimaler Lagerfahigkeit eine sehr feste und reini- 
gungsmittelstabile Haftung erzielt ist, wenn nach dem Aufkleben, 

25 insbesondere auf Textilien, eine Warmebehandlung mit gleichzeitiger 
Druckeinwirkung stattfindet, bspw. durch Bugeln. 
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Erreicht ist dies erfindungsgemaB dadurch, daB die Selbstkleberschicht 
in gleichmaBiger Verteilung pulverformige Thermoplaste in einer Menge 
von 5-60 %, bezogen auf den Feststoffgehalt, enthalt. Als pulverfor- 
mige Thermoplaste eignen sich dabei erfindungsgemaB vorzugsweise 
5 Polyolefine, Polyester oder Polyamide; dies insbesondere, wenn der 
Strelfen aus einem Gewebe, insbesondere Baumwollgewebe, besteht. 

Zur Herstellung entsprechender Selbstklebefolien wird dabei eine 
Selbstklebemasse verwendet, welche erfindungsgemaB von vorneherein, 
10 d. h. vor der Beschichtung auf die Selbstklebefolie, einen Anteil von 
5-60 % an pulverformigen Thermoplasten aufweist. 

Zufolge dieser Losung ist eine Selbstklebemasse bzw. ein hiermit be- 
schichteter Selbstklebestreifen verwirklicht, welcher insofern einfach 
15 und preisgunstig herstellbar ist, als von den ublichen geeigneten 

Selbstklebemassen-Zusammensetzungen ausgegangen werden kann. Die 
pulverformigen Thermoplaste wirken nicht nur im Sinne streckender 
Fullstoffe, sondern haben gleichzeitig noch die Funktion, bei einer 
etwaigen Warmebehandlung mit Druckeinwirkung, nach dem Aufkleben 
20 des Sel bstklebestreif en s auf einen Untergrund, wie bspw. ein Textil- 
gut, eine irreversible Haftung herbeizufiihren. Dies geschieht bspw. 
durch Uberfahren des Selbstklebestreifens mit einem heiBen Bugel- 
eisen. Bis zum Zeitpunkt einer solchen gezielten Warmeeinwirkung 
haftet das Etikett repositionierbar auf dem Untergrund. Da die pulver- 
25 fdrmigen Thermoplaste mit den ublichen Mischungskomponenten der 
Selbstklebemasse keine Reaktion eingehen, findet auch keine vorher- 
gehende Vernetzung oder dergleichen statt. Es ist demgemaB eine 
lange Lagerfahigkeit gegeben. Zudem tritt noch der Vorteil auf, daB 
bei einer Warmeeinwirkung oberhalb des Schmelzpunktes der pulverfor- 
30 migen Thermoplaste ein beschadigungsfreies Ablosen vom Untergrund 
stattfinden kann. Die Klebeverbindung ist bestandig gegen Wasch- 
vorgange im Bereich der ublichen Waschtemperaturen und halt auch 
Reinigungsprozessen stand, bspw. auch solchen, die in Gegenwart von 
Perchlorathyien oder Benzin vollzogen werden. 
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Der Gegenstand der Erfindung ist auf der beiliegenden Zeichnung ver- 
anschaulicht: 

Der mit 1 bezeichnete Selbstklebestreifen, bestehend aus elnem Baum- 
5 wollgewebe, tragt auf seiner Ruckseite die Selbstklebemasse 2, welche 
uberdeckt ist von der Schutzabdeckung 3, vorzugsweise in Form eines 
mindestens einseitig silikonisierten Papieres. Innerhalb dieser Selbst- 
klebeschicht befinden sich in gleichmaBiger Verteilung die pulverfor- 
migen Thermoplaste 4 etwa in einer Menge von 5-60 %, bezogen auf den 
10 Feststoffgehalt. Der Prozentantei! richtet sich im wesentlichen nach 
der durch Warmebehandlung angestrebten irreversiblen Haftungskraft. 

Bei der Verwendung des Selbstklebestreifens, bspw. in Form eines 
Textilienauszeichnungsschildes fur Reinigungszwecke, wird die Schutz- 
15 abdeckung 3 entfernt; anschlieBend das Schild auf den textilen Unter- 
grund, welcher ausgezeichnet werden soil, aufgeklebt. Die Selbstkle- 
bemasse als solche bringt eine erste Haftung. Es verbleibt aber eine 
Repositionierbarkeit des Schildes. Soil diese Abziehbarkeit der Selbst- 
klebefolie beseitigt werden, so unterwirft man die AuBenseite des 
20 Streifens 1, bspw. durch Bugeln mit einem heiBen Bugeleisen, einer 
entsprechenden Warmebehandlung plus gleichzeitiger Druckeinwirkung. 
Dies erweicht die pulverformigen Thermoplastkorper 4, die dadurch 
eine Klebeverbindung mit dem textilen Untergrund eingehen. 

25 Je nach Auswahl der Materialien fur die pulverformigen Thermoplaste 
laBt sich dabei gleichzeitig noch erreichen daS zum Beispiel eine Wasch- 
temperatur oberhalb von 95° zu einem erneuten Erweichen der Thermo- 
plaste fuhrt, was zu einem beschadigungsfreien Ablosen herangezogen 
werden kann. 

30 

Auf mercerisiertem groben Baumwollgewebe wurden die nachfolgend 
aufgefiihrten Klebekraftwerte von aufgeklebten Schildern, die ebenfalls 
aus mercerisierter Baumwolle hergestellt waren, gemessen. Der Kleb- 
stoffauftrag lag bei 50 g/m 2 . 
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Die Priifungen erfolgten nach einer Methode, angelehnt an DIN 30646, 

A. Haftklebstoff ohne thermoplastische Fullstoffe, 

zum Beispiel 87 % Solucryl 154, 

5 13 % Bayer-Weichmacher CEL, 

B. Haftklebstoff gemaB der vorliegenden Erfindung, 

zum Beispiel 81 ,0 % Solucryl 154, 

12,2 % Bayer-Weichmacher CEL, 
6,8 % GRILESTA 6506. 

10 1. Klebkraft, aufgeklebt ohne Bugeln 

2. Klebkraft, aufgeklebt gebugelt bei ca. 170° C, 30 Sekunden, 

3. Klebkraft, aufgeklebt, anschlieBend 60 Minuten behandelt in Per 
chlorathylen, 

4. Klebkraft, aufgeklebt, anschlieBend 60 Minuten behandelt; Benzin 
15 Siedebereich 100-140° C, 

5. Klebkraft, aufgeklebt, anschlieBend 60 Minuten behandelt; Tetra- 
chlorkohlenstoff, 

6. Klebkraft, aufgeklebt, anschlieBend 60° C-Waschgang in einer 
Haushaltswaschmaschine mit Waschmittelzusatz, 

20 7. Klebkraft, aufgeklebt, 95° C-Waschgang usw. 

MeBergebnisse N/25 mm 
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Der erfindungsgemaBe Streifen kann 


auch 


eingesetzt werden 



ren Gebieten als dem der Auszeichnungsschilder, zum Beispiel in der 
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textilen Gurtelfertigung, wo eine Giirtel-Einlage von einem Stoffstreifen 
umkleidet wird. 

Alle In der Beschreibung erwahnten und in der Zeichnung dargestell- 
5 ten neuen Merkmale sind er-findungswesentlich, auch soweit sie in den 
Anspruchen nicht ausdrucklich beansprucht sind. 
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PatentansprOche 

1. In Form eines Schildes, eines Etiketts Oder dergleichen ausgebilde- 
ter Selbstklebestreifen, mlt Schutzabdeckung und elner durch Warme- 

5 behandlung zur irreversiblen Haftung, insbesondere auf Textilien, 

bringbarer Selbstklebeschicht, dadurch gekennzeichnet, daB die Selbst- 
kleberschicht (2) in gleichmaBiger Verteilung pulverformige Thermo- 
plaste (4) in einer Menge von 5-60 %, bezogen auf den Feststoffgehalt, 
enthalt. 

10 

2. Selbstklebestreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Selbstklebestreifen aus Gewebe besteht und die Selbstklebeschicht 
Polyolefine, Polyester Oder Polyamide als pulverformige Thermoplaste 
enthalt. 

15 

3. Selbstklebemasse zur Herstellung von Selbstklebefolien nach An- 
spruch 1, gekennzeichnet durch einen Anteil von 5-60 % an pulverfor- 
migen Thermoplasten. 
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